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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Strukturbauteils fur den Fahrzeugbau 



(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beschreibt ein Ver- 
fahren zur Herstellung eines beschichteten Strukturbauteils 
fur den Fahrzeugbau, bei welchem zunachst ein Band Oder 
eine aus dem Band entnommene Platine aus hartbarem 
Stahl mittels eines galvanischen Beschichtungsverfahrens 
in organischer nichtwassriger Losung mit Metall oder einer 
Metalllegierung beschichtet, dann die aus dem Band ent- 
nommene Platine durch Kaltformen vorkonfiguriert und an- 
schliefiend warmgeformt und gehartet wird. Altemativ wird 
vorgeschlagen, die Platine zunachst durch Kaltformen vor- 
zukonfigurieren und dann vor dem Warmformen mittels des 
oben genannten Beschichtungsverfahrens zu beschichten. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her- 
stellung ernes mit einer Beschichtung aus Metall oder 
einer Metalllegierung versehenen Srukturbauteils fur 
den Fahrzeugbau aus einem Band oder einer Platine 
aus hartbarem Stahl als Grundwerkstoff mit einem 
Warmformprozess. 

[0002] Strukturbauteile fur den Fahrzeugbau sind 
beispielsweise StoRfanger, Seitenaufpralltrager oder 
Tursaulen. Zur Herstellung dieser Strukturbauteile 
hat sich ein mit Metall beschichteter hartbarer Stahl 
als-vorteilhaft erwiesen. Dabei soil die Beschichtung 
den Stahl sowohl wahrend des Warmform- und des 
Harteprozesses vor Oxidation und Entkohlung schut- 
zen als auch beim fertigen Strukturbauteil einen Kor- 
rosionsschutz gewahrleisten. Aus der EP 1 013 785 
A1 ist ein Verfahren bekannt, bei dem ein gewalztes 
Stahlband mit Metall oder einer Metalllegierung 
durch ein Tauchverfahren beschichtet, eine Platine 
aus diesem Stahlband entnommen, einer Tempera- 
turerhohung zur Einleitung eines Umformprozesses 
unterzogen, dadurch eine intermetallische Phase auf 
der Oberflache zum Schutz des Stahls gegen Korro- 
sion und Entkohlung geschaffen, eine Umformunq 
ausgefuhrt und das umgeformte Bauteil zur Hartunq 
abgeschrecktwird. y 
[0003] Hierbei ist jedoch problematisch, dass Struk- 
turbauteile haufig nicht in einem einzigen Umform- 
schritt umgeformt werden konnen, so dass die ersten 
Umformschritte durch ein Kaltformen herbeigefuhrt 
werden mussen. Bei einer Tauchbeschichtung des 
Ausgangsmaterials, sei es ein Stahlband oder eine 
bereits zugeschnittene oder ausgestanzte Platine 
mit Metall oder einer Metalllegierung wird das Band 
Oder die Platine in fliissiges Beschichtungsmaterial 
getaucht. Aufgrund der hohen Temperatur des 
Tauchbades kommt es hierbei bereits zur Ausbildunq 
einer intermetallischen Phase zwischen dem Stahl 
und der Beschichtung durch Diffusion. Hierbei bildet 
sich zwischen dem Stahl als Grundwerkstoff und der 
rnetallischen Schutzschicht als Beschichtung eine 
Legierungsschicht bzw. Zwischenschicht aus Eisen 
und dem Beschichtungsmaterial. Sowohl der Grund- 
werkstoff als auch die Beschichtung lassen sich gut 
kaltformen, die Legierungsschicht zwischen dem 
Stahl und der Beschichtung ist jedoch hart und spro- 
de und kann beim Kaltformen reifcen. Dadurch kon- 
nen sich Mikrorisse bilden bis zu dem Grad, dass sich 
die Beschichtung selbst vom Grundwerkstoff ablost 
und somit ihre Schutzfunktion verliert 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, ausge- 
hend vom Stand der Technik ein Verfahren vorzu- 
schlagen, mit welchem auch komplizierte Konfigura- 
tionen eines Strukturbauteils aus mit Metall beschich- 
tetem hartbaren Stahl fur den Fahrzeugbau bereit qe- 
stellt werden konnen. ' 
[0005] Diese Aufgabe wird mit den in den Patentan- 
mnn Chen 1 ° der 2 an 9 e 9 ebe nen Merkmalen gelost 
[0006] Die Losung nach Anspruch 1 sieht vor dass 



zunachst auf einem Band oder einer Platine aus hart- 
barem Stahl als Grundwerkstoff eine Beschichtung 
aus Metall oder einer Metalllegierung mittels eines 
galvanischen Beschichtungsverfahrens in organi- 
scher nichtwafiriger Losung aufgebracht wird 
[0007] Elektrochemische (galvanische) Beschich- 
tungsverfahren beruhen auf der Abscheidung von 
Metailen aus salzhaltigen Losungsmitteln auf einem 
Substrat. Zwei Elektroden, das Substrat als Kathode 
und das Beschichtungsmaterial als Anode, werden in 
einer geeigneten Elektrolytlosung eingetaucht Als 
Substrat wird hierbei das Band oder die Platine aus 
hartbarem Stahl verwandt. Ein besonders gut geeig- 
netes und daher bevorzugtes Beschichtungsmaterial 
ist Aluminium oder eine Aluminiumlegierung. Alterna- 
te eignet sich auch Zink oder eine Zinklegierung 
[0008] Wird das Beschichtungsverfahren in einer 
organischen nichtwafcrigen Losung durchgefiihrt 
entfallt die Bildung von Wasserstoff, die sonst bei 
hartbaren Stahlen zu einer unerwunschten Wasser- 
stoffversprodung des Stahls fiihrt. Bei einer Be- 
schichtung mit Aluminium beispielsweise werden ne- 
ben einer Anzahl von Aluminiumhalogenid - und - 
hydndlosungen in Aromaten und Ethern Elektrolyten 
mit Alummiumalkylkornplexen verwandt. Bei letzte- 
ren werden zwei Aluminiumatome durch Alkyle (R) 
wie Methyl, Ethyl, Propyl oder Butyl und Fluor in ei- 
nem linearen Molekul der allgemeinen Formel KF 
2AIR 3 gebunden. Im aromatischen Losungsmittel To- 
luol bilden sich Molekulionen, die bei 100° C die fur 
die Galvanik notwendige elektrische Leitfahigkeit von 
ca. 25 mS.crrr 1 erzeugen. 

P009] Durch eine nichtwaBrige Vorbehandlung des 
Bandes oder der Platine vor dem eigentlichen Be- 
schichtungsvorgang kann eine Feinentfettung entfal- 
len. Sodann wird das Band oder die Platine uber eine 
mit Stickstoff geflutete Vakuumschleuse in die mit 
Stickstoff beaufschlagte Behandlungskammer ge- 
fuhrt, in der Vorbehandlungsbader, Zwischenspulba- 
der, die Aluminierzelle und das Ausfuhrwaschbad un- 
tergebracht sind. Wenn die Vorbehandlung und die 
Aluminierung unter Stickstoffatmosphare durchge- 
fuhrt werden, kann sich nach der Vorbehandlung kei- 
ne, die Haftung vermindernde Oxidschicht auf den zu 
beschichtenden Teilen bilden und die im Aluminier- 
bad verwendeten Aluminiumalkylkomplexe konnen 
nicht mit Luftfeuchtigkeit und Sauerstoff zu inaktiven 
Nebenprodukten wie beispielsweise Aluminiumhyd- 
roxide, Alkoholate und Alkane abreagieren. Nach der 
Vorbehandlung und den Zwischenspulungen werden 
die zu beschichtenden Teile in die Aluminierzelle ein- 
gesetzt. Die Aluminierung wird unter Verwendung 
von Umpolstrom bei etwa 100° C durchgefuhrt Un- 
losliche Aluminiumanodenbestandteile werden konti- 
nuierlich aus den Elektrolyten gefiltert, urn eine glatte 
Alumimumabscheidung zu sichem. Aus dem Toluol- 
dampf ,n der Zelle gewinnt man durch Kondensation 
remes Toluol, welches die Elektrolytkonzentration im 
Ausfuhrwaschbad niedrig halt. Nach dem Beschich- 
tungsprozefi werden die Teile in einem Spulbad von 
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Elektrolytresten gereinigt. Die Produkte veriassen die 
Beschichtungsanlage uber eine Vakuumschleuse. 
[0010] Bei dem beschriebenen galvanischen Be- 
schichtungsverfahren wird die Oberflache des 
Grundwerkstoffs nicht aufgeschmolzen. Der Stahl als 
Grundwerkstoff erwarmt sich nur unwesentlich, eine 
intermetallische Phase zwischen dem Grundwerk- 
stoff und der Beschichtung bildet sich aufgrund des 
relativ geringen Warmeeintrags in den Stahl nicht 
aus. Auch eine Wasserstoffversprodung tritt nicht ein. 
[0011] Da erst die intermetallische Phase zu einer 
Legierungsschicht zwischen dem Stahl und der Be- 
schichtung fuhrt, die sich nicht oder nur schlecht kalt- 
formen lasst, kann eine Platine, die mittels eines gal- 
vanischen Verfahrens in organischer nichtwa finger 
Losung beschichtet worden ist oder aus einem derart 
beschichteten Band entnommen wurde, anschlie- 
Rend in einem oder mehreren Schritten bis in die 
Nahe der Endform kalt umgeformt werden, wobei die 
Beschichtung ohne sich zu losen und damit ohne 
Verlust ihrer Schutzfunktion erhalten bleibt. 
[0012] Im anschlielienden Warmformprozess wird 
das vorgeformte Strukturbauteil in einem oder meh- 
reren Schritten warm umgeformt, auf uber AC3- Tem- 
peratur erwarmt und durch Abschrecken gehartet. 
Bevorzugt wird hierbei die Hartung gleichzeitig mit 
dem letzten Umformschritt im Werkzeug ausgefuhrt. 
[001 3] Mit der Erwarmung bildet sich die intermetal- 
lische Phase zwischen dem Grundwerkstoff und der 
Beschichtung aus. Bei einer Beschichtung mit Alumi- 
nium oder einer Aluminiumlegierung diffundieren bei- 
spielsweise Aluminiumatome in die Stahloberflache 
und Eisenatome in die Aluminiumbeschichtung. Da- 
durch bildet sich zwischen dem Stahl und der Alumi- 
niumbeschichtung eine Legierungsschicht, die die 
gesamte-Oberflache des Grundwerkstoffs ohne Lu- 
cken und Risse uberzieht und die ein Abschmelzen 
der Beschichtung wahrend des Warmform- und Har- 
teprozesses verhindert. So ist das vorgeformte Struk- 
turbauteil wahrend des Warmform- und Harteprozes- 
ses vor Oxidation und Entkohlung sowie das endge- 
formte und gehartete Strukturbauteil vor Korrosion 
geschutzt. 

[0014] Alternativ kann gemafi Anspruch 2 die Plati- 
ne aus hartbarem Stahl zunachst bis in die Nahe der 
Endform des Strukturbauteils kalt umgeformt wer- 
den, da wahrend der Kaltformung mangels Warme- 
eintrags keine Oxidation oder Entkohlung auftritt. An- 
schlieflend wird das vorgeformte Strukturbauteil mit 
einem galvanischen Beschichtungsverfahren in orga- 
nischer nichtwafiriger Losung mit Metal! oder einer 
Metalllegierung beschichtet Im sich daran anschlie- 
Henden Warmform- und Harteprozess, der bevorzugt 
zeitgieich mit dem letzten Umformschritt im Werk- 
zeug stattfmdet, bildet sich durch die Erwarmung des 
vorgeformten Strukturbauteils die intermetallische 
Phase aus, was zu einer Legierungsschicht zwischen 
dem Stahl und der Beschichtung fuhrt, die die Ober- 
flache des Strukturbauteils ohne Lucken und Risse 
uberzieht und das vorgeformte Strukturbauteil wah- 



rend des Warmform- und Harteprozesses vor Oxida- 
tion und Entkohlung sowie das endgeformte und ge- 
hartete Strukturbauteil vor Korrosion schutzt. 
[0015] Der Vorteil von Alternative 2 besteht darin, 
dass die Beschichtung erst dann auf das bereits vor- 
geformte Strukturbauteil aufgebracht wird, wenn ihre 
Schutzfunktion mit dem Beginn des Warmformpro- 
zesses erstmalig gebraucht wird. Nachteilig kann 
sein, dass das vorgeformte Strukturbauteil aufgrund 
seiner nunmehr dreidimensionalen geometrischen 
Form beispielsweise im Falle von Hinterschneidun- 
gen schwieriger zu beschichten ist. Das vorgeformte 
Strukturbauteil kann aufgrund seiner Form einen so- 
genannten faradayschen Kafig bilden, bei dem der 
Strom an den Aufcenseiten des Strukturbauteils ab- 
geleitet wird, ohne dass sich an den Innenseiten eine 
Beschichtung ausbildet. Welche der in Anspruch 1 
und 2 beschriebenen Alternativen bevorzugt zur An- 
wendung kommt, hangt somit von der Endform des 
zu fertigenden Strukturbauteils und der darauf abge- 
stimmten Prozesskette ab. 

[0016] Fur beide erfindungsgemaften Alternativen 
gilt aber, dass jetzt auch Strukturbauteile mit kompli- 
zierten Endformen ohne weiteres aus mit Metall oder 
einer Metalllegierung beschichtetem hartbarem Stahl 
hergestellt werden konnen, ohne dass mit Beschadi- 
gungen der Beschichtung wahrend des Umformvor- 
gangs gerechnet werden muss. Dadurch konnen 
kostspielige und aufwendige Reinigungsprozesse 
des endgeformten Strukturbauteils sowie eine nach- 
geschaltete Beschichtung zum Korrosionsschutz ent- 
fallen. 

[0017] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines 
Ausfuhrungsbeispiels naher beschrieben. Als Grund- 
werkstoff wird eine Platine aus einem Stahlband der 
folgenden Zusammensetzung in Gewichtsprozent 
ausgedruckt ausgestanzt: 



Kohlenstoff: 

Mangan: 

Silizium: 

Chrom: 

Titan: 

Aluminium: 
Phosphor: 
Schwefel: 
Bon 
Kupfer: 
Nickel: 
Molybdan: 



0,22-0,25 % 
1,20-1,40% 
0,20-0,30% 
0,10-0,20% 
0,020-0,050 % 
0,020-0,060 % 
max.0,020% 
max. 0,010 % 
0,0020-0,0035 % 
max. 0,10 % 
max. 0,30 % 
max. 0,35 % 



[0018] Rest Eisen einschliefilich erschmelzungsbe- 
dingter Verunreinigungen. 

[0019] Die Platine wird mittels eines galvanischen 
Beschichtungsverfahrens in einer organischen nicht- 
waflrigen Losung aus KF (1,5 AlEt 3 . 0,25 AI-i-Bu 3 . 
0,25 AIMe 3 ). C7H8 bei einer Abscheidetemperatur 
von 100° C und einer Abscheidespannung von 5-30 
V sowie einer Abscheiderate von 12 pm bei 1 A/dm 2 
mit einer Galvano-Aluminium-Beschichtung be- 
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schichtet. 

[0020] Nach dem Beschichten wird die beschichtete 
Platme ,n emer oder mehreren Pressen in einer oder 
mehreren Stufen kalt bis in die Nahe der EndkonSgu 
ration vorgeformt. Mogliche endgeformte BauXile 
smd be.sp.elswe.se A- und B-Saulen, StoBfanger und 
Komponenten des Seitenaufprallschutzes von Kraft- 
ihla 96 -?- ° aS vorkonfi 9""erte Bauteil wird an- 
2* «f««. vor2u 9 sw eise bis auf Temperaturen zwi- 

mlTH 80 w 110 °° C erWSrmt Wahre »d der 
mebehandlung entsteht an der Oberflache des 
Grundwerkstoffs eine intermetallische Phase dta 

GrunHw ?? ^' ementer1 dSr B -chichtung und des 
Grundwerkstoffs zusammensetzt und der Beschich- 
tung d.e notige Haftfahigkeit verleiht. Direkt nach der 
Erwarmung wird das Bauteil in einer weiteren Presse 
durch erne Warmumformung in die Endform gebraS 
S n h H e,t '? dUfCh Abschr ^ken im Werkzeug ge- 
hartet. Da der letzte Umformschritt bedingt durch die 
2° [f u f rat,on nur n°ch einen vergleichsweise ge- 
nngen Umformgrad bewirkt, entstehen in der im Ver- 
h^tms sproden Legierungsschicht keine Risse die 
die Schutzfunktion der Beschichtung beeintrach igen 
konnten. Da die erhaltenen Schichtdicken hornogen 
und verhaltnismafiig dunn ausfallen, sind s7e gut 
schwe^bar. Zudem kann die Schichtdicke praktisch 
beliebig gewahlt werden. 

Siho D J e D inZi9 „ e u 9Ur beschrei bt schematisch die 
Srens Pr ° 2eBablaufe d es erfindungsgemaBen 

[^ M Dabei sin d insbesondere die verschiedenen 

zeSefS "re' o r : nte , 9rat L° n d8S Ba -hichtungs e p n ro- 
zesses (2, 4, 6, 9) m den Herstellungsprozess eines 

SSSSfS Warm 9eformten StrukturbaSs 
Band Si h ^k V ° n e ' nem Coil ™ ^gewickeltes 
entnahm! T ^ k *™ Vor einer Pla «^"- 
v^fhrT * emem 9 a,vanis ^en Beschichtungs- 
verfahren in organischer nichtwaBriger Losung be- 

pS C n. i n r rden (2) - S ° dann Wird *»" BaJeJe 
Platme entnommen (3). Ebenso ist es moglich das 

Beschichtungsverfahren nicht an Stelle 2 sondern 

L a S e ?;H Plat i? en , entnahme an Stelle 4 in der So- 
tetf P t« d e U i n hZUfU ^ en ' Sodann wird *e beschich- 
ete Platme m einer Presse 5 kalt vorgeformt, durch- 
auft emen Ofen 7, wo sie auf uber Austenitisierungs- 
Pres P se 8 in TPl**' und wird in einer gekuhlten 
rool^l a d,e t Endform 9 eb racht und gehartet. 
ESS? A Alternat,v da2u k ann eine aus dem Coil 1 
durch Ausschne.den (3) entnommene Platine zu- 

rfSlr « n ^' n ? PreSSe 5 kalt vor 9eformt und nach 
dieser Kaltvorformung an der Stelle 6 mit einem gli- 
vanischen Beschichtungsverfahren in organischer 
mchtwafiriger Losung beschichtet werden. Wenn die- 
fau« t*Z ^ vor 9 e fo^te Teil den Ofen 7 durch- 
auft, b.ldet s.ch aufgrund des Warmeeintrags die in- 
termetaihsche phase zwischen Beschichtung und 
Grundwerkstoff aus, die ein Abschmelzen der Be- 
schichtung wahrend des Erwarmungsprozesses im 
Ofen 7 und der anschlieBenden Endformgebung und 
Hartung in der gekuhlten Presse 8 verhindert 
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[0024] Selbstverstandlich kann eine galvanische 
Beschichtung in organischer nichtwaBriger Losmo 
del us?* AbS , Ch ' USS d8S Wa ^ormproze S ses und 
werden ro?M n dargek ° hlten Presse 8 vorgenommen 
Si ?}' w 16 . 6 ' mUSS das wa ^geformte und ge- 
hartete Strukturbauteil allerdings zunachst gereinigt 

die dT R n K er . befreit W6rden - Die Schutzfunktion 

?7tal^hn?' Ch, w n9 W§hrend der ^erwarmung 
(7) als Schutz vor Verzunderung und Entkohlung des 
Strukturbauteils (ibemehmen soil, entfallt in diesem 

Patentanspruche 

1. Verfahren zur Herstellung eines mit einer Be- 
schichtung aus Metall oder einer Metalllegiemng ver- 
sehenen Srukturbauteils fur den Fahrzeugbau aus e - 

rn?n Ba u° dS i 6iner Platine aus ^rtbarem Stahl als 
G mndwerkstoff mit einem Warmformprozess, da- 

B^H ^ 9e w enn D ZeiChnet ' dass 2unachst ^f dem 
S£m erderP,atmemittelse i^ S galvanischen Be- 
sch chtungsverfahrens in organischer nichtwafiriger 
Losung eine hitze- und korrosionsbestandige Ober- 

SufaPh h? ht a , US Meta " ° der einer Metalllegiemng 
SwSS ht w-rd anschheliend eine aus dem so be- 
schichteten Band entnommene Platine oder die so 
besch-chtete Platine kalt umgeformt und in dem 
nachfolgenden Warmformprozess in die Endform 
konfigunert und gehartet wird. cnarorm 

2 Verfahren zur Herstellung eines mit einer Be- 
schichtung aus Metall oder einei Metalllegiemng vS- 
sehenen Srukturbauteils fur den Fahrzeugbau aus e - 
ner Platme aus hartbarem Stahl als Grundwerkstoff 
m, emem Warmformprozess, dadurch gekennzScn 

PnAf S . 2maChSt die P,atine bis in die Nahe der 
Endform des Strukturbauteils durch Kaltumformen 
vorkonfiguriert wird, anschliefiend auf dem vome- 

S2h" h f trUktUrb , aUteil mittels eines galvanischen 
Besch IC htungsverfahrens in organischer nichtwafiri- 

SLrfST 8 e ' nebitze - u "d korrosionsbestandige 
Oberflachensch.cht aus Metall oder einer Metallle q re- 
rung aufgebracht wird und das Strukturbautei in ei- 
nem nachfolgenden Warmformprozess in die End- 
form konfiguriert und gehartet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Beschichtung aus Alum ni- 
um oder einer Aluminiumlegierung besteht. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Beschichtung aus Zink 
oder einer Zinklegierung besteht. 

5. Verfahren nach einem der vorherqehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass der h!" 
teprozess zeitgleich in Verbindung mit dem letzten . 
Warmformprozess im Werkzeug stattfindet. 



Es folgt ein Blatt Zeichnungen 
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